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Flachenformlgea, mehrsch.cht.ges, laseroptfeches Aufeefehnuno 



smateriai 



5 Polymerisat als TrSger und Po W2.e-dlmethylphenylenether) (P PE ) mit einem ^ 

lm Rahman dieser Erfn d J^££2 J St* 373 065 °* r der EP ^5 801 bekannt 
erhebHch kleiner 1st als .hre ^Z^Tb^L^T^* 9 ' dabei a,,e Gormen, deren Dfeke 
10 schelfaenformige Aufeelchnungsmater Jen haTdein IT ""l f S S, ' Ch hier um Platten X 

Datenpiatten cder Disks bezeiLeT^rden ' * Scheibenf 6rmigen im allgemeinen auch ate 

a*- » ke<ne «— ■ 

Groflenordnung optisch isotrop ist ^ veranderten Bereiche, sondem dafl es in dieser 

" SST* - - «* -enden Art warden 

elngeschrieben. Dabei sind die S^reibZ^ ZT^Z 0 "" T** Ber ^e 
treffen senkrecht auf sie auf. FOr das Einschreiban Z^ ,c ^ nun 9 sschic ^ n (b) fokussiert und/oder 
angewendet warden. Im Falle eingeschriebeZ S.? n ^ Daten kSnnen aucn Dauerstrich-Laser 

" tt" Ufe r n r 9SSCh,Chten ^^^r^ZZ^^T^ - a ^Berethe 
thermischjerfinderten Bereiche von belieblger GrunSS WmCh °: ,m Fa,,e ana, °9er Daten sind die 

Aufeelchnungsschichten (b) hervorzurufen rE . i-f? We,tere v ^nderungen in den 

* A f^"9s^^ oleichfi auf l 

allgemeinen das von den Aufeelchnungsschichten l^SSL L f ^ ie „ Se auf - Beim Lesevorgang wird im 
Anordnungen erfafit. Ublichen und bekannten DetekEL^ "J""*? Ucht mit Hilfe Seeigneter optischer 
Apparate in Signale umgewandelt. ekt ° ren 2U9efahrt und dur <* geeignete elektronisX 



Locnern haben, welche £ (b, die Form von 
von ablatlver laseroptischer DatenaufeeichnunfBS *£2^„^ dl ^ Fa " Spricht man allgemein 
die unterschiedliche ReflektivitSt der LSchar und ! - f atSn mit einem "-eselaserstra^l wird 

ausgenutzt. Urn hlerbei eine hohe BmpmiL^ L ^^ Bereiche da ' Aufeelchnungsschich 2 
e ne Reflektorschlcht mKverwend* S?e T^Z^Z^S"^^^^ 2u ^StaS 
strahl besonders stark reflektiert. 6 Lochb,ldun 9 freigelegt wird und den Leselaser- 

• nen^ -tern m haben , we(che gegebe . 

ver aseroptischer Datenaufeeichnung HfeSe KSXTiZ T ™° Sp " cM man von de <°™«- 
Leselaserstrahls an den Kratern ausgelesen ^ ° at9n Uber die Beu 9ung des Lichts des 

« StoffmodifikaHon stattgefunden hat. hSE&^?5? h * r Auf2eich ""n9«chicht in eine Jere 
nung dure Phasenumwandlung. Im aligemeTne 2 £5 T'ph V °" ,asero P t,sc ^ Datenaufeeich- 
beschnebenen Bereichen emiedrlgt und/oder dte J d ' e .. Ph ^numwandlung die Reflektivitat in den 
Umstanden auch zum gegenteillgen EffeS k«L^ ^J™* 5 *^ erhSht. Indessen kann es unter 
Uchtdurchlassigkeit ernleSrigt Im albenSnen weZ i \* W,rd erhaht ^/Se 1 Un d e 9 

» als Flecke (spots) bezeichnet a " 9emmen werden die '« dieser Weise thermisch veranderten Bereiche 

--S^SffT^ t -eriegt sei, welche eich belm 

werden. In dieser Weiae bllden sich in Z o^ZZ^^r"^ (b) ,okal ^ S 
w Iche die eingeschriebenen Daten belnhalten ^e'ehnungsschichten (fa) Reliefstrukturen aus, 

Oie Gaee kSnnen afaer auch in den Aufeelchnungsschichten (fa) seifast unter Blidung kleiner lichee. 



3 



EP 0 303 209 A2 

der Blaschen freigesetzt werden. Dies nennt man im allgemeinen vesikulare Datenaufzeichnung. 

AuJJerdem kann in den thermisch verSnderten Bereichen eine chemische Reaktion eines Bestandteils 
Oder eine ch mlsche Reaktion zwischen mehreren Bestandteilen der Aufzeichnungsschichten (b) stattgefun- 
den haben, wodurch die optischen Elgenschaften der Aufzeichnungsschicht n (b) in diesen Bereichen 

5 ge&ndert worden sind. 

Eine lokale Veranderung der Refiektion von Aufzeichnungsschichten (b) beim Bestrahlen kann aber 
auch Qber die Vergro/terung oder das Zusammenschmelzen von kleinen Partikeln zustandekommen. Diese 
kieinen Partikel, beisplelsweise Goldkornchen, konnen dabei in eine Matrix eingelagert sein. Es kann sich 
dabei aber auch um metallbedampfte KunststoffkQgeichen handeln. Aufzeichnungsschichten (b), weiche aus 

70 diesen KGgeichen bestehen. weisen eine Uberaus niedrige QrundreflektivitSt auf und werden im allgemeinen 
als "Mottenaugenschichten" (moth eye layer) bezeichnet. 

Nicht zuietzt konnen die thermisch veranderten Bereiche in Aufzeichnungsschichten (b), weiche aus 
senkrecht zu ihrer OberflSche magnetlsierten, amorphen, ferrimagnetischen Schichten bestehen, die Form 
von Fiecken (spots) haben, weiche eine der ursprGnglichen Rlchtung entgegengesetzte Magnetisierungs- 

15 richtung aufweisen. Diese "spots" entstehen belm ErwSrmen des ferrimagnetischen Materials dieser 
Schichten durch einen Laserstrahl unter dem Einflufl eines anliegenden magnetischen Hilfsfeldes: Durch die 
Erwarmung nimmt die Koerzitivfeldstarke H c des ferrimagnetischen Materials ab. Unterschreitet dabei die 
Koerzitivfeldstarke H c bei einer von dem Jeweils verwendeten Material abhangigen kritischen Temperatur 
die FeldstSrke des anliegenden magnetischen Hilfsfeldes, so wird der betreffende Bereich ummagnetisiert 

20 Fur das Lesen dieser Bereiche verwendet man linear polarisiertes Licht eines kontinuierlich emittieren- 
den Dauerstrichlasers, dessen Lichtleistung nicht dazu ausreicht, das Material Qber die kritische Temperatur 
hinaus zu erwarmen. Dieser Laserstrahl wird entweder von der Aufzeichnungsschicht (b) selbst Oder von 
einer hinter ihr angeordneten Reflektionsschicht reflektiert, wobei es zu einer Wechselwirkung zwischen den 
magnetischen Momenten in der Aufzeichnungsschicht (b) und dem magnetischen Vektor der Laserlichtwelle 

25 kommt. Durch diese Wechselwirkung wird die Ebene der Polarisation t des laserlichts, welches von 
einem "spot" oder von einer dahinter liegenden Reflektionsschicht reflektiert wird, gegenQber der ursprun- 
glichen Ebene um einen kleinen Winkel gedreht. Qeschieht diese Drehung der Ebene der Polarisation T* 
bei der Refiektion des Lichts an der Aufzeichnungsschicht (b) selbst, so bezeichnet man dies als Kerr-Effekt 
und den Drehwinkel demnach als Kerr-Drehwinkel; wird dagegen die Ebene beim zweimaligen Durchgang 

30 des Lichts durch die Aufzeichnungsschicht gedreht. so spricht man vom Faraday-Effekt und vom Faraday- 
Drehwinkel. 

Diese Drehung der Ebene der Polarisation *£ des vom Aufzeichnungsmateriai reflektierten Laserlichts 
kann mit Hllfe geeigneter optischer und elektronischer Gerate gemessen und in Signale umgesetzt werden. 
Aufzeichnungsschichten (b) dieser Art kennzeichnet man daher im allgemeinen mit dem Begriff 
35 "magneto-optisch". 

Im Falle mehrschichtiger, laseroptischer Datenplatten und auch im Falle der bekannten Audio- und 
Video-Compact-Disks verwendet man in allgemeinen zum Schreiben und/oder Lesen digitaier Daten die 
Ublichen und bekannten Plattenlaufwerke. Ein solches Piattenlaufwerk enthalt im wesentlichen einen 
Plattendrehteller und einen laseroptischen Schreib- und Lesekopf. dazu noch mechanische Servoeinrichtun- 

40 gen zur Korrektur der Spurlage, Autofokussiereinrichtungen, optische Elemente zur Analyse von Spuriagen- 
und Autofokusfehlem, Detektoreinrichtungen mit vorgeschaiteten optischen Komponenten zur Erfassung des 
von den Datenplatten reflektierten Lichts des Leseiaserstrahls sowie geeignete elektronische Bauteiie. 
Oblicherweise enthalt ein laseroptischer Schreib- und Lesekopf Laserdioden, wieche infrarotlicht emittieren 
und aus Halbleitermaterialien wie GaAIAs bestehen. DarUber hinaus weist ein solcher Schreib- und Lesekopf 

45 im allgemeinen noch weHere geeignete optische Bauteiie, wie dielektrische Strahlteiler, Polarisationsstrahl- 
teiler oder polarisationsunabhangige Strahlteiler sowie eine X/4- oder X/2-Platte auf. 

Im allgemeinen enthalten die bekannten laseroptischen Aufzelchnungsmaterialien einen dimensionssta- 
bilen TrSger, welcher bei laseroptischen Datenplatten oder bei den bekannten Audio- und Video-Compact- 
Disks Ubiicherweise eine 1.2 mm dicke. 83 bis 350 mm durchmessende. optisch klare Scheibe aus emem 

so Kunststoff Oder einem Kunststoffgemisch ist. Als Kunststoffe kommen hierbei z.B. Polycarbonat. Polyme- 
thylmethacrylat, Polymethylpenten, Celluloseacetobutyrat oder Gemische aus Poly(vinylidenfluond) und 
Polymethylmethacrylat in Betracht. TrMger dieser Art weisen indes schwerwiegende Nachteile, wie etwa 
einen zu hohen orientierungsoptischen Koeffizienten (Orientierungsdoppelbrechung). eine zu hohe Verarbei- 
tungstemperatur, eine zu niedrige Warmeformbestandigkeit, einen zu geringen E-Modul, eine zu gennge 

55 Harte oder eine zu hohe Wasseraufnahme auf. Je nach verwendetem Kunststoff oder Kunststoffgemisch 
stellen sich diese Nachteile mehr oder weniger gehSuft ein; keines der bekannten Materialien hat em 

* 

optimales Eigenschaftsprofil. 

Entspricht der dlmensionsstablle TrSger indes einer Schicht (a) des aus d r US-A-4 373 065 bekannten 
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laseroptischen Aufzeichnungsmateriais, so treten viele der genannten Nachteile Im allgemeinen nicht mehr 
auf. Bne solche Schicht (a), welche aus Poly(2,6-dimethylphenylenether) (PPE) und Polystyrol b steht, 1st 
optisch War und isotrop, homogen, von Orientierungsdoppelbrechung frei, warmeformbestSndig und 
mechanisch stabil. DarOber hinaus ist ihre Wasseraufnahme gering. Diese Eigenschaftsprofii der Schicht (a) 

5- bielbt bei ihrer Verwendung als Trager erhalten. 

Dennoch weisen diese TrSger Nachteile auf, welche ihre Anwendung in der Praxis verhindern. So 1st die 
Verarbeltungstemperatur der bekannten Polystyrol-PPE-Gemlsche aufgrund ihrer geringen FlleflfShlgkeit 
unerwOnscht hoch. Versucht man dies durch Erniedrigung des PPE-Anteils und/oder durch Erniedrigung 
des Molekulargewichts des Polystyrols zu beheben, so handelt man sich dabei erneut Nachteile, wie z.B. 

10 eine erhQhte Orientierungsdoppelbrechung, einen verringerten E-Modul oder eine geringe LQsungsmittelbe- 
stSndigkeit, ein. Laseroptische Aufzelchnungsmaterialien, welche solche Trager enthalten, haben oftmals bei 
gleicher Art der Aufzeichnungsschicht (b) eln stark varilerendes Signal-Rausch-Verhaltnis. Auflerdem ist 
hSufig und in nicht vorhersagbarer Weise das Wiederauffinden der eingeschriebenen Daten gestort, d.h. 
das sogenannte "tracking "-Verhalten solcher Aufzelchnungsmaterialien ist wenig befriedigend und fQr die 

15 Praxis, ft)r welche ein rascher Zugriff zu den Daten essentiell ist, nicht ausreichend. Auch mit den aus der 
EP-A-225 801 bekannten Tragermaterialien aus PPE-Polystyrol-Gemischen, die zur Herabsetzung der 
Verarbeltungstemperatur ein vergleichsweise niedermolekulares PPE enthalten solien. werden diese Nach- 
teile nicht vollkommen beseitigt und werden die bestehenden Probleme noch nicht zur vollen Zufriedenhelt 
geld st 

20 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein neues, flachenformiges, laseroptisches Aufzeichnungs- 
material zu flnden, welches die Nachteile des Standes der Technik nicht mehr aufwelst. 

DemgemSfl wurd ein neues, flSchenformiges, mehrschichtiges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterlal 

mit 

a) einer oder mehreren Schichten aus einem optisch klaren und isotropen, homogenen, von 
25 Orientierungsdoppelbrechung freien Gemisch von Poly(2,6-dimethylphenylenether) (PPE) mit einem "Styrol- 

polymerisat als Trager und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch veranderbaren Aufzeichnungsschicht gefunden, welches 
dadurch gekennzeichnet ist, dafl die den dimensionsstabilen Tr§ger bildende Schicht (a) 

30 ai) eine oder zwel strukturierte Oberflachen aufweist, wobei die Strukturen im Mikrometer- und/oder 
Submlkrometerbereich liegen, 

und aus einem solchen PPE, mindestens ein Styrolpolymerisat sowie gegebenenfalls Zusatzstoffe enthal- 
tenden Gemisch gebildet wird, in dem der Gehalt an PPE im Bereich von 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf 
35 das Gemisch, liegt und in dem 

a2) derjenige Antell des Gemischs, bei dem es sich nicht urn PPE handelt, bezogen auf diesen Anteil (a 2 ), 
a 2 i) 0,1 bis 8 Gew.% an Cyanoethylengruppen und/oder 
a 2 2) 1 bis 60 Gew.% an 1-Methyl-1-phenyl-ethylengruppen und/oder 
40 a 23 ) 1 bis 60 Gew.% an 4-Methylphenyl-ethylengruppen und/oder 
a 2 4) 0,01 bis 10 Gew.% an Gruppen der allgemeinen Formel I 

r • 

45 -CH 2~C- 

C=0 1/ 

I 

0 

li 



50 



55 



worin R 1 ein Wasserstoffatom oder einen Methylrest und R 2 einen Ci- bis Cio-Alkyl-, Cs- bis Ce-Cycloalkyl- 
oder einen Ce- bis Cio-Arylrest bedeutet, 
enthSIt, mit der Mai3gabe, daB 

a 25 ) gielchgOltig ob eine oder mehrere der Gruppen (a 2 i) bis (a 2 4> und dartlber hinaus gegebenenfalls auch 
noch Zusatzstoffe in (a 2 ) enthalten sind, der Anteil (a 2 ) in jedem Fail einen Gehalt an Phenylethylengmppen 
von nicht kleiner als 40 Gew.% aufwelst. 
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Wesentlicher Bestandteil des erfindungsgemM/ten Aufzeichnungsmateriais ist die den dimensionsstabi- 
len TrSger bildende Schicht (a), die nachfolgend auch einfach ais "erfindungsgema/3 zu verwendender 
Trager (a)" Oder schlicht "Tr3ger (a)" bezeichn t wird. 

Der erfindungsgem30 zu verwendende Trager (a) weist eine Oder zwel strukturierte Oberflache(n) (a«) 

5 auf. Diese Oberfiachen (ai) sind der Oder den Aufzeichnungsschichten {b) zugekehrt. TrMgern (a), welche 
nur eine strukturierte OberfiMche (at) aufweisen, wird der Vorzug gegeben. 

Die Strukturen in der Oberflache (ai) iiegen im Mikrometer- und/oder Submikrometerbereich. Sie 
dienen der exakten FOhrung des Leseiaserstrahis und gewahrleisten ein rasches und genaues Ansprechen 
der Spurlagenservo- und Autofokussiereinrichtungen in den laseroptischen Schreib- und Lesekflpfen der 

70 Plattenlaufwerke, d.h. sie ermQglichen oder verbessem das "tracking". AuJ3erdem konnen diese Strukturen 
selbst Daten beinhalten oder darstelien, so wie diese beispielsweise bei den bekannten Audio- Oder Video- 
Compact-Disks der Fall ist, Oder sie ktfnnen der Kodierung der eingeschriebenen Daten dienen. Die 
Strukturen bestehen in ailer Regel aus erhabenen Teilen und/oder aus Vertiefungen. Diese iiegen in Form 
von durchgehenden konzentrischen oder spiralformigen Spurrilien oder isolierten HOgeln und/oder Lochern 

75 vor. Auflerdem kann die Struktur eine mehr oder weniger glatte Wellenform haben. Den Spurrilien wird 
hierbei der Vorzug gegeben. Sie weisen in ihrer Querrichtung eine rechteckige sagezahnartige, eine V- 
fQrmige oder eine trapezartige Kontur auf. Ihre Vertiefungen werden im allgemeinen als "grooves" und ihre 
erhabenen Teile als "land" bezeichnet. Von besonderem Vorteil sind Spurrilien mit 50 bis 200 nm tiefen 
und 0,4 bis 0,8 am breiten "grooves", zwischen denen jeweils ein 1 bis 3 urn breites "land" liegt. 

20 Das Gemisch, weiches erfindungsgemSfl den Trager (a) aufbaut, enMit, bezogen auf das Gemisch, 25 
bis 45 Gew.%, vorzugsweise 32 bis 42 Gew.% und insbesondere 34 bis 40 Gew.%, Poly(2,6-dimethylphe- 
nylenether) (PPE). Die intrinsische ViskositSt des PPE liegt dabei im allgemeinen im Bereich von 0,5 bis 0,8 
dl/g, vorzugsweise im Bereich von 0,5 bis 0,7 dl/g (gemessen bei 25* C in Chloroform). Verfahren zur 
Herstellung von PPE sind beispielsweise aus der EP-A-0 161 454 bekannt. 

25 Auflerdem enthSIt dieses Gemisch einen Anteil fo), bei dem es sich nicht um PPE handelt. Dieser 
Anteil (a 2 ) macht 55 bis 75 Gew.%, vorzugsweise 58 bis 68 Gew.% und insbesondere 60 bis 66 Gew.%, 
des Gemisches aus. 

Besonders vorteilhafte Gemische, welche zum Aufbau des Tragers (a) in besonderem Ma/Je geeignet 
sind, bestehen aus 34 bis 40 Gew.% PPE und 60 bis 66 Gew.% des Anteiis (a 2 ). 

30 Erfindungsgemafl enthalt der Anteil (a2) Polymerfsate, welche als wesentlichen Bestandteil Styrol 
einpolymerisiert enthalten, oder aber der Anteil (a2> besteht im wesentlichen aus Polystyrol. Unter 
"wesentlich" ist hierbei ein einpoiymerisierter Styrolgehalt in den Polymerisaten des Anteiis (a 2 ) von Uber 
40 Gew.% zu verstehen, was gieichbedeutend ist mit einem Gehalt an Phenylethylengruppen von Gber 40 
Gew.%. Dieser Gehalt soil 40 Gew.% nicht unterschreiten, weil es ansonsten zu einer gewissen Entmi- 

35 schung des Anteiis fa) und des PPE im Laufe der Zeit kommen kann, was letztlich zu einer TrUbung des 
Tragers (a) fOhrt und diesen unbrauchbar macht 

Erfindungsgema/3 enthSIt der Anteil (a 2 ) des Gemisches aus PPE und (a 2 ) Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a 2 a) 
und/oder (a 2< .), welche einzeln oder in Kombination mitverwendet werden. GleichgQItig, ob eine Oder 
mehrere dieser Gruppen (a 2 i) bis (a 2 *) zur Anwendung kommen, unterschreitet der Gehalt von (a 2 ) an (a 2 s) 

40 Phenylethylengruppen nicht 40 Gew.%; allerh6chstens ist er gleich 40 Gew.%. 

Demnach kann der Anteil (a2> an dem Gemisch, welches den erfindungsgemafl zu verwendenden 
TrSger (a) aufbaut, aus den folgenden Kombinationen von Gruppen bestehen oder diese Kombinationen von 
Gruppen enthalten: 

45 Phenylethylen + (a 2 i), 

Phenylethylen + (a^) + (a 22 ), 

Phenylethylen + (a 2 i) + (a 2 3). 

Phenylethylen + (a 2 0 + (a 2 0, 

Phenylethylen + (a 2 i) + (a 22 ) + (a23>, 
so Phenylethylen + (a 2J ) + (a2 2 ) + (a 2 *), 

Phenylethylen + fei) + (a 2 3> + (a 2 *) f 

Phenylethylen + (a 2 0 + (a 22 ) + (a 2 3> + (a 2 *), 

Phenylethylen + (a 22 ), 

Phenylethylen + (a 2 2) + (a 2 a), 
55 Phenylethylen + (a2 2 ) + (a 2 4), 

Phenylethylen + (a 22 ) + (a 2 a) + (a 2 *), 

Phenylethylen + (a 2 3), 

Phenylethylen + (823) + (a 2 i) und 
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Phenylethylen + (32*). ,.,,_»/-» 
Hierbel sind die Kombinstionen aus den Phenylethylengruppen (aas) und den Gruppen (a 2t ). (3aa), (3a 3 ) 
Oder (az*) sowle die Kombinationen aus den Phenylethylengruppen (aas) und den Qruppen (a 22 ) und (a 23 ) 
besonders vorteilhaft. 

3 Von dlesen wird wiederum die Komblnation aus den Phenylethylengruppen (a 25 ) und den Gruppen 

(a 22 ) und (a 23 ) ganz besonders bevorzugt. 

Bel der Gruppe (a 21 ) handelt es sich um die Cyanoethylengruppe. welche sich von dem Monomer 
Acrylnitril ableltet. 1st diese Gruppe alleine In (32) enthalten. so soil Ihre Menge 0,1. vorzugsweise 1 und 
insbesondere 5 Gew.% von (a 2 ) nlcht unterschreiten. Finden neben dieser Gruppe noch andere Gruppen 
0 O22) (323) und/oder (8a*) Verwendung, so liegt Ihre Menge bel 0,1 bis 8 Gew.%. GlelchgOltig ob (3 2 ,> 
alleine oder zusammen mlt anderen Gruppen (a 22 ). (aas) und/oder (32*) verwendet wird. soli der Gehalt von 
(as) an dieser Gruppe 8 Gew.% nicht Qberschreiten. well sonst die Gefahr besteht daB sich dann das 

Gemisch sus (32) und PPE entmischt 

Bei der Gruppe (a 22 ) handelt es sich um die 1-Methyl-1-phenyl-ethylengruppe, welche sich von dem 

15 Monomer a-Methylstyrol ableitet. 1st diese Gruppe slleine in (32) enthslten. so soli ihre Menge 1 Gew.% 
vorzugsweise 2 Gew.% und insbesondere 4 Gew.%, von <3 2 ) nicht unterschreiten und 60 Gew.% von (3 2 ) 
nicht Qberschreiten. Es hst sich gezeigt. dafl eine (8 2 2)-Menge in (a 2 ) von 1 bis 30, vorzugsweise 1 b.s 10 
und Insbesondere 3 bis 6 Gew.%, hierbei von besonderem Vorteil ist. Wird diese Gruppe gememsam m.t 
anderen Gruppe (a 2 i). (azi) und/oder (a 2 4) verwendet. so verringert sich ihr Gehslt in (3 2 ) um dte Menge 

>o der Obrigen in (as) enthsltenen Gruppen (32,), (823) und/oder (aa*). sofem die Gesamtmenge der Gruppen 
(a2 1 ) bis (32*) 60 Gew.% von (32) erreicht Hierbel ist es von Vorteil, wenn das Gewichtsverh&ltnis von (322) 
zu den Gruppen (32 1 ) und/oder (s 2 *) grofler als 1 ist, sofem diese mitverwendet warden. 

Bei der Gruppe (a 23 ) handelt es sich um die 4 -Methylphenyl-ethylengruppe, welche sich von dem 
Monomer p-Methylstyrol ableitet. Ist diese Gruppe alleine in (as) enthalten, so soli ihre Menge 1 Gew.%, 

ss vorzugsweise 2 Gew.% und insbesondere 4 Gew.%. von (aa) nicht unterschreiten und 60 Gew.% von (a 2 ) 
nicht Qberschreiten. Es hat sich gezeigt, daB eine (a^Menge in fo) von 1 bis 30 Gew.%, vorzugsweise 1 
bis 10 Gew % und Insbesondere 3 bis 6 Gew.%, hierbei von besonderem Vorteil ist. Wird diese Gruppe 
gemeinsam mit snderen Gruppen (a*.). (3 22 ) und/oder (aa*) verwendet. so verringert sich ihr Gehalt in (82) 
oleichfalls um die Menge der Obrigen in (a 2 ) enthaltenen Gruppen (321), (322) und/oder (32*), sofern die 

30 Gesamtmenge der Gruppen (a»). (aa,). (an) und/oder (a*> 60 Gew.% von (82) erreicht Es ist indes von 
gsnz besonderem Vorteil die Gruppe (*»> und die Gruppe (822) gemeinsam zu verwenden. Hierbei kann 
das Gewichtsverhaltnis von («,) zu (322) breit vsriieren, mit der MsCgabe, daB hierdurch die (a 22 )- oder die 
(3 23 )-Menge im Anteil (82) ieweils nicht unter 1 Gew.% gesenkt wird. 

Bei der Gruppe (32*) handelt es sich um Gruppen der allgemeinen Formel (I), welche sich von Acryl- 

3S oder MethacrylsMureestern ablelten. Beispiele gut geeigneter Gruppen (aa*) slnd die 1-Carboxymethy-. 
-ethyl-, -propyl-, -i-propyl-. -n-butyK -tert.-butyl-, -amyl-. -hexyl-. heptyl-. -octyl-. -2 -ethylhexyl-, -nonyl-. 
-decyl- -cyclopentyl-. -cyclohexyK -2'-methylcyclohexyl-. -2 .4 -dimethylcyclohexyl-. -phenyl-. -4 -methyl- 
Dhenyl- oder l-Carboxynsphthyl-ethylengruppen Oder die entsprechenden 1-Methylethylengruppen. Diese 
gut geeigneten Gruppen lelten sich vom Methyl-. Ethyl-. Propyl-. i-Propyl-. n-Butyl-. sek.-Butyl-, tert.-Butyh 

ao Amyl- Hexyl-. Heptyl-. Octyl-. 2'-Ethylhexyl-, Nonyl-, Decyl-, Cyclopentyl-, Cyclohexyl-, 2- 
Methylcyclohexyl-, 2'.4 -Dimethylcyclohexyl-. Phenyl-. 4 -Methyiphenyl- Oder dem Naphthylester der Acryl- 
saure Oder MethacrylsSure sb. Hierbei sind die Gruppen (324). welche sich von den Meth3crylsaureestern 
ableiten, besonders bevorzugt. von denen wiederum die 1-Carboxy-2 -ethylhexyl-, die 1-Carboxyphenyl- 
und die l-Carboxy-4'-methylphenyl-1-methylethylengruppen gsnz besonders bevorzugt slnd. Diese konnen 

45 einzeln oder in Kombination verwendet werden. 

Slnd Gruppen (a,*) alleine In (a 2 ) enthalten. so soil ihre Menge 0.01 Gew.%. vorzugsweise 1 Gew. ^ 
und insbesondere 4 Gew.%. von (a 2 ) nlcht unterschreiten und 10 Gew.% von (83) nicht Qberschreiten. Es ist 
von besonderem Vorteil, wenn die Gruppen (82*) nicht sileine sondern gemeinsam mit den Obngen 
Gruppen O2,), (a 22 ) und/oder (333) verwendet werden. Hierbel liegt dss Gewichtsverhaltnis von (3 2 0 zu 

50 dlesen Qbrigen Gruppen im Bereich von 0,01 bis 1, und insbesondere 0,2 bis 1. Bei dieser gemeinsamen 
Verwendung der Gruppe (a 2 *) mlt den Obrigen Gruppen (3 2 t). O22) und/oder (823), soil Ihr Ante 1 3n (aa) die 
fQr Ihre Einzelanwendung meflgebliche HSchstgrenze von 10 Gew.% 3n (a,) nlcht Qberschreiten und die 
msBgebliche untere Grenze von 0.01 Gew.% an (a 2 ) nicht unterschreiten. 

Erfindungsgemafl kSnnen die Gruppen (a»). (322). (aas) und/oder (a>«) Im Anteil te) des den Trager 

55 (3) sufbauenden Gemlschs aus PPE und (82) sis ststistlsch verteilte Monomereinhelten In den Polymer- 
hauptketten von Styrolcopolymerlsaten vorliegen. Hierbei h3ndelt es sich dann um ststlstische Copolymer.- 
«7v7*!5 und den entsprechenden Monomeren, wle sie en sich bekannt und durch radikahsche 
Copolymerisstion herstellbar sind. Diese ststistischen Copolymerisste weisen im sllgemeinen ein zahlen- 
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mittleres Molgewicht M n von 2*1 0 3 bis 3»10 5 auf. Die Copolymerisate mlissen die vorstehend angegebe- 
nen, erfindungsgema/J zu verwendenden Zusammensetzungen aufweisen. Beispiele besonders vorteilhafter 
statistischer Copolymerisate sind Copolymerisate, hergesteilt durch radikalische Copolymerisation von 

- 93 Gew.-Teilen Styroi und 7 Gew.-Teilen Acrylnitrii; 

- 95 Gew.-Teilen Styroi, 3 Gew.-Teilen Acrylnitrii, 1 Gew.-Teil MethacrylsMure-2-ethylhexylester und 1 Gew.- 
Teil MethacrylsSure-phenylester; 

- 70 Gew.-Teilen Styroi und 30 Gew.-Teilen a-Methylstyroi; 

- 70 Gew.-Teilen Styroi und 30 Gew.-Teilen p-Methylstyroi; 

- 60 Gew.-Teilen Styroi, 15 Gew.-Teilen a-Methylstyrol und 25 Gew.-Teilen p-Methylstyrol; 
oder 

- 50 Gew.-Teilen Styroi, 45 Gew.-Teilen a-Methylstyrol, 3 Gew.-Teilen Acrylnitrii und 2 Gew.-Teilen 
Methacrylsaure-4'-methylphenylester, 

von denen die Styrol-a-Methylstyrol-, Styrol-p-Methylstyroi- und die Stryol-a-Methylstyrol-p-Methylstyrol- 
Copolymerisate ganz besonders bevorzugt sind. 

Erfindungsgemaj3 konnen die Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a 23 ) und/oder (a 2 *) im Anteil (a 2 ) des den TrSger 
(a) aufbauenden Gemischs aus PPE und (a 2 ) aber auch in Form von einhe'rtlichen oiigomeren Oder 
polymeren Blocken aus (a 2 i), (a 22 ), (a 23 ) und/oder (a 2 i) voriiegen. Diese Blocke konnen als Bestandteil von 
Styrolcopolymerisaten in den Polymerhauptketten der Styrolpoiymerisate eingebaut voriiegen und/oder als 
seitenstSndige Reste mit den Polymerhauptketten der Styrolpoiymerisate verknQpft sein. In diesem Fall 
handelt es sich also urn Pfropf- oder Blockmischpolymerisate des Styrols mit Acrylnitrii. a-Methylstyrol. p- 
Methylstyrol und/oder den vorstehend genannten (Meth)Acrylaten. Derartige Pfropf- und Blockmi- 
schpofymerisate sind an sich bekannt und kfinnen nach den hierfOr Qblichen Verfahrensweisen hergesteilt 
werden. Die genaue Art der VerknUpfung der verwendeten BIScke untereinander ist an sich beliebig 
variierbar, solange die Block- und Pfropfmischpoiymerisate insgesamt die vorstehend angegebenen, erfin- 
dungsgema/J zu verwendenden Zusammensetzungen aufweisen. Liegen diese Zusammensetzungen au/ter- 
halb der krit;schen Grenzen, so sind die betreffenden Block- oder Pfropfmischpoiymerisate - unabhangig 
von einer gegebenenfalls voriiegenden spezieilen Art der Blockverknupfung -ungeeignet fur den Aufbau des 
erfindungsgemS/J zu verwendenden Tragers (a). 

Es ist indessen erfindungsgemSfl von besonderem Vorteil, wenn im Anteil (a 2 ) des den TrSger (a) 
aufbauenden Gemischs aus PPE und (a 2 ) die Gruppen (a 2 i), (a 22 ), (a 23 ) und/oder (a 2 *) die Monomereinhei- 
ten von oiigomeren oder polymeren Homopolymerisaten, Copolymerisaten oder Block- oder Pfropfmi- 
schpolymerisaten bllden, die separat hergesteilt und anschlieflend mit Polystyrol in einer solchen Menge 
gemischt werden, dafl die Zusammensetzung des in dieser Weise resuitierenden Anteils (a 2 ) innerhalb der 
vorstehend angegebenen kritischen Grenzen liegt. In diesem Fall besteht also dasn den TrSger (a) 
aufbauende Gemisch aus PPE, Polystyrol, mindestens einem Homo- oder Copolymerisat aus den Gruppen 
(a 2 i), (a 22 ), (a 23 ) und/oder (a 2 *) sowie gegebenenfalls weiteren Zusatzstoffen. Das Polystyrol hat dabei im 
allgemeinen ein massenmlttleres Molgewicht M w von Ober 8»10 4 , insbesondere im Bereich von 1»10 5 bis 
2#10 5 . Hierbei ist es von ganz besonderem Vorteil, die Gruppen (a 22 ) und (a 2 3) gemeinsam zu verwenden. 
Diese Gruppen bilden dabei vorzugsweise die Monomereinheiten von oiigomeren a-Methylstyrol-p- 
Methylstyrol-Copolymerlsaten, welche in an sich bekannter Weise durch radikalische Copolymerisation in 
Substanz oder in LSsung hergesteilt werden k8nnen und dann dem Polystyrol in den erfindungsgemafl 
erforderlichen Menge hinzugefUgt werden. Die erfindungsgemai3 ganz besonders bevorzugten Copolymeri- 
sate dieser Art haben ein Zahlenmjttleres Molgewicht M „ von 5»10 3 bis 1.5#10 4 . Im allgemeinen weisen sie 
ein massenmlttleres Molgewicht M w von 5»10 3 bis 3»10 4 ., vorzugsweise von 6«10 3 bis 2,5«10* und 
insbesondere von 7«10 3 bis 2»10 4 . auf. Im allgemeinen bestehen diese Copolymerisate. bezogen auf ihre 
jeweilige Menge, aus 1 bis 99 Gew.%. insbesondere 2 bis 98 Gew.%. an l-Methyl-1-phenylethylengruppen 
(a 22 ) und 99 bis 1 G w.%, insbesondere 98 bis 2 Gew.%, an 4-Methyiphenyl-ethylengruppen (a 23 ). Diese 
Copolymerisate werden zu dem Polystyrol in einer Menge von, bezogen auf (a 2 ), 1 bis 30 Gew.%, 
vorzugsweise A bis 23 Gew.% und Insbesondere 4 bis 5 G w.%, hinzugegeben, wobei sich auch 
Zusatzmengen di ser Copolym risate zum Polystyrol im Bereich von etwa 7.5 bis etwa 16 Gew.%. 
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bezogen auf (a 2 ), als Suflerst gOnstig und vorteilhaft erwiesen haben. Hierbei ist darauf zu achten, da/3 die 
fur die Einzelanwendung der Gruppen (a 22 ) und (a 2 3) ma/3gebliche untere Grenze von jeweils 1 Gew.%, 
bezogen auf (a 2 ), nicht unterschrltten wird, was fndes leicht vermieden werden kann, indem man entspre- 
chend zusammengesetzte Copolymerisate auswShlt. Es hat sich Jedoch gezeigt, da/3 diese fUr die Einzelan- 

s wendung der Grupp n (a 22 ) und (a 2 3) Jeweils mai3g blichen unteren Grenzen im Fall der vorstehend b - 
schriebenen, besonders bevorzugten AusfUhrungsform der Erfindung, gemafl der der Antell (a 2 ) des den 
TrSger (a) aufbauenden Gemisches aus einer gegebenenfalls Zusatzstoffe enthaltenden Mischung aus 
Polystyrol und den vorstehend beschriebenen niedermolekularen a-Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymeri- 
saten gebildet wird, nicht so kritisch sind, so dafl in diesem Fall hiervon auch abgewichen werden, d.h. eine 

10 dieser Untergrenzen fOr (a 22 ) Oder (a 23 ) auch unterschrltten werden kann, ohne da/3 gravierende Nachteiie 
in Kauf genommen werden mOssen. 

Ferner kann der Anteil (a^) des den TrSger (a) aufbauenden Gemischs aus PPE und (a 2 ) hiermit 
vertrSglich Zusatzstoffe aufweisen, wobei unter "vertrSglich" die Tatsache verstanden wird, dai3 sich diese 
Zusatzstoffe in dem Gemisch ohne TrtJbung verteilen und darin auch im Laufe der Zeit unter dem Einflu/3 

T5 von Laserlicht keine TrQbungen bllden. Diese Zusatzstoffe sollen deshalb generell in dem Gemisch 
molekulardispers verteilt sein. Oberdies sollen sie Ucht der Wellenlange x im Bereich von 720 bis 1000 nm 
nur schwach oder gar nicht absorbieren. Im ailgemeinen kann es sich bei diesen Zusatzstoffen um 
Antioxidantien, Schmiermittel, Welchmacher und Farbstoffe handeln. Beispiele geeigneter Zusatzstoffe sind 
tert-Butylkresol, Wei/351 und Zinkstearat. Die Zusatzstoffe konnen in einer Menge von bis zu 10 Gew.%, 

20 bezogen auf (a 2 ), zugegeben werden, wobei dann darauf zu achten ist. da/3 hierdurch der Polystyrolanteil 
Oder der Gehalt an Phenylethylengruppen (a 2S ) in (a 2 ) nicht unter 40 Gew.% sinkt. 

Ein ganz besonders bevorzugter Trager (a) des erfindungsgemgiflen fiSchenformigen, mehrschichtigen, 
laseroptlschen Aufzeichnungsmaterlais weist in einer seiner Oberflachen (ai) konzentrische oder spiralfor- 
mige Spurrillen oder andere zur FUhrung der Laserstrahlen geeignete Strukturen auf und besteht aus einem 

25 Gemisch aus, bezogen auf das Gemisch, 

34 bis 40 Gew.% PPE und 

60 bis 66 Gew.% des Antells (a 2 ), 

30 

wobei der Anteil (a 2 ) dieses Gemisches, bezogen auf (a 2 ), aus 

68,7 bis 96,889 Gew.% Polystyrol eines massenmittleren Molgewichts M w von Uber 8»10 4 , 

35 3 bis 25 Gew.% eines statistischen Copolymerisats aus, bezogen auf seine Menge, 2 bis 98 Gew.% 
einpolymerisiertem a-Methylstyrol und 98 bis 2 Gew.% einpolymerisiertem p-Methylstyrol mit einem 
massenmittleren Molgewicht M w von 7#10 3 bis 2«10\ 

0,1 bis 6 Gew.% eines Weichmachers, z.B. Wei/351, 

40 

0,01 bis 0,1 Gew.% eines Antioxidans, z.B. tert-Butylkresol, und 

0,001 bis 0,2 Gew.% eines Farbstoffs, welcher Licht der Wellenlange X > 720 nm nur schwach oder gar 
nicht absorbiert, 

45 

besteht. 

Der weitere wesentliche Bestandteil des erfindungsgemS/3en, flSchenformigen, mehrschichtigen, 
laseroptischen Aufzeichnungsmaterials ist seine amorphe, thermisch verSnderbare Aufzeichnungsschicht 
(b). Hierbei handeit es sich um die Qblichen und bekannten Aufzeichnungsschlchten, wie sie fUr die 

so laseroptische Datenaufzeichnung nach den eingangs geschilderten Prinzipien Gblicherweise verwendet 
werden. Im ailgemeinen ist die Aufzeichnungsschicht (b) 10 bis 500 nm dick. 

DarUber hinaus konnen die erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmateriallen weitere Schichten enthalten, 
welche gleichfalls fUr die Funktion der Aufzeichnungsmateriallen von Bedeutung sein konnen, wie etwa 
Qbliche und bekannte Reflektionsschichten, Antireflektionsschichten oder Haftschichten oder Schichten, die 

55 sich beim Erhitzen zersetzen und Gase bilden, Auflerdem kQnnen den Aufzeichnungsschichten (b) noch 
optisch klare Schutzschichten aufliegen, welche verhlndern, dafl Schmutzpartikel Oder Kratzer im Laserfokus 
zu liegen kommen oder dafl die Schichten (b) korrodieren. Im ailgemeinen werden hierfGr Qbliche und 
bekannte Polymerisate oder Siliziumoxide verwendet. Zu diesem Zweck kann das erfindungsgemafle 
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Aufzeichnungsmaterial auch noch mit einer optisch klaren Abdeckhaube in Ublicher und bekannter Weise, 
wie etwa durch Ultraschallschweiflen. v rbunden werden. 

Zwei erfindungsgemMfle Aufzeichnungsmaterialien kdnnen au/terdem paarweise so miteinander verbun- 
den werden, daJ3 ihre Aufzeichnungsschichten einander parallel zugekehrt sind und ein gewisser Abstand 
5 zwischen ihnen herrscht Dieser Abstand kann in Oblicher und bekannter Weise mit Hilfe von Abstandshal- 
tern, wie Stegen oder kleinen Saulen, eingesteilt werden. Ein einzelnes erfindungsgemaites Aufzeichnungs- 
material kann aber auch zwei Aufzeichnungsschichten auf den einander gegenOberliegenden Seiten eines 
Tragers (a) aufweisen. 

Die Herstellung des erfindungsgemS/ten Aufzeichnungsmaterials kann nach Ublichen, vom Stand der 

10 Technik her an slch bekannten Methoden erfolgen. Im allgemeinen gehen diese von der formgebenden 
* Verarbeitung des den Trager (a) aufbauenden Gemischs mit Hilfe der Sprltzgufltechnik aus. Oblicher- und 
zweckma/iigerweise wird die strukturierte Oberflache (ai) des Tragers (a) beim Spritzgieflen des Tragers (a) 
in der gewOnschten Form ausgebildet. Nach dem Spritzgie/ten des Tragers (a) (Verfahrensschritt I) wird die 
jeweilige Aufzelchnungsschicht (b), gegebenenfalls nach dem Aufbringen von Zwischenschichten. 

T5 Reflektionsschichten u.a., auf der oder den strukturierten OberflSchen (ai ) des jeweiiigen Tragers (a) durch 
Aufdampfen, Aufsputtern oder durch Losungsbeschichtung aufgetragen (Verfahrensschritt II). Hiernach 
kSnnen auf der jeweiiigen Aufzeichnungsschicht (b) weitere Schichten aufgetragen werden, welche der 
Funktion des Aufzeichnungsmaterials dienlich sind. Danach kann das Aufzeichnungsmateriaj mit einer 
Abdeckhaube versehen werden. 

20 ' Das den Trager (a) aufbauende Qemisch aus PPE und dem erfindungsgeman zu verwendenden Anteil 
(a 2 ) kann an und fUr sich mit Hilfe beliebiger, Oblicher und bekannter Mischungstechniken hergestellt 
werden. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung hat es sich indes ais besonders vorteilhaft erwiesen, das 
Qemisch durch Coextrusion seiner Bestandteile auf einem Zweischneckenentgasungsextruder herzustellen. 
Hierbei schmilzt man den Anteil (a 2 ) des Gemischs auf dem Extruder auf und dosiert das PPE als 

25 hochkonzentrierte. vorzugsweise 10 bis 80 %lge L6sung in Toluol oder Ethylbenzol kontinuieriich der 
Schmeize hinzu. Die Bestandteile werden auf dem Extruder bei Temperaturen von 200 bis 400* C homogen 
miteinander vermischt, wobei man das LQsungsmittei kontinuieriich abdestilliert. Das PPE kann indes dem 
Extruder auch in fester Form, beispielsweise als Granulat, zugefOhrt werden. Das resultierende Gemisch 
wird unter Reinraumbedingungen aus dem Extruder ausgetragen, granuliert und der Spritzguflmachine 

30 zugefOhrt. Man kann indes das Gemisch auch direkt in die Spritzguflmaschine leiten. 

Die erfindungsgemS/Jen Aufzeichnungsmaterialien konnen mitteis eines Schreiblaserstrahls mit analo- 
gen oder digitalen Daten beschrieben werden, wobei man zum Einschreiben analoger Daten bekannterma- 
I3en einen analog modulierten Dauerstrichlaser und zum Einschreiben digitaler Daten einen impulsmodulier- 
ten Laser verwendet 

35 Im allgemeinen weisen geeignete Laser bei der Schreibwellenlange X eine Strahlleistung von 1 bis 20 
mW auf. Der Fokus-Durchmesser des Schreiblaserstrahls liegt im allgemeinen bei 300 bis 2000 nm. im 
allgemeinen betrSgt die Impulsdauer bei der Bestrahlung mit einem impulsmodulierten Laser 10 bis 1000 
ns. Vorteilhafterweise verwendet man zum Einschreiben. einen Laserstrahl von Licht der Wellenlange X. 
welches von der betreffenden Aufzeichnungsschicht (b) gut absorbiert wird. Vorteilhaft sind WelienlMngen X 

40 von 400 bis 1000 nm. 

Beim Schreibvorgang wird der Laserstrahl in relativer Bewegung Ober das Aufzeichnungsmaterial 
hinweggefOhrt und trifft dabei senktrecht oder schrag auf dieses auf. Beim senkrechten Auftreffen kann er, 
beim schragen Auftreffen mu0 er auf die Aufzeichnungsschicht (b) fokussiert sein. An der Auftreffstelle wird 
die Aufzeichnungsschicht (b) lokal erhitzt und es entstehen thermisch verMnderte Bereiche, beispielsweise 

45 in der Form von LSchern, Kratern, Fiecken, Reliefstrukturen oder ummagnetisierten Bereichen. Beim Ein- 
schreiben von Daten mit impulsmodulierten Laserstrahlen haben diese Bereiche im wesentlichen eine runde 
oder ovale Grundfiache eines Durchmessers von 100 bis 2000 nm. beim Einschreiben mit einem anaiog 
modulierten Dauerstrichlaser kSnnen sie beliebige geformte GrundflSchen haben. 

Die erfindungsgemaflen Aufzeichnungsmaterialien eignen sich hervorragend fur alle bekannten Arten 

so der laseroptischen Datenaufzeichnung. Insbesondere eignen sie sich hervorragend fOr die magneto-optische 
Datenaufzeichnung. 

Das Schreiben der Daten in die Aufzeichnungsschicht (b) kann von der dem TrSger (a) abgewandten 
Seite der Schicht her oder durch den optisch klaren TrSger (a) hindurch erfolgen. Letzteres tst von 
besonderem Vortell. 

55 Die eingeschriebenen Daten werden mit Hilfe eines Leselaserstrahls gelesen. Die Strahlleistung des 
Leselasers bei der LesewellenlSnge X liegt unterhalb der Schweilenleistung, ab der ein Beschreiben 
moglich wird. im allgemeinen liegt die Strahlleistung bei 0,1 bis 2 mW. Vorteilhafterweise verwendet man 
Laserlicht der WellenlSnge X, welches von der Aufzeichnungsschicht stark reflektiert wird. Vorteilhaft sind 
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WellenlSngen x' von 400 bis 1000 nm, insbesondere 630 bis 900 nm, 

Auch beim Lesevorgang wird der Leselaserstrahl in relativer Bewegung Qber das Aufzeichnungsmaterial 
hinweggefOhrt und trifft senkrecht oder schrSg auf dieses auf. Beim senkrechten Auftreffen kann er. beim 
schrSgen Auftreffen mufl er auf die Aufzeichnungsschicht (b) fokussiert sein. 
s Trifft der Leselaserstrahl beim Oberstreichen der Aufzeichnungsschicht (b) auf einen thermisch verSn- 
derten Bereich, so Sndern sich die Eigenschaften des vom Aufzeichnungsmateriai transmittierten oder 
reflektlerten Lichts, was mlt Hilfe geeigneter Detektoren nachgewiesen werden kann. 

Dabei kann das Lesen der Daten in der Aufzeichnungsschicht (b) von der dem TrSger (a) abgewandten 
Seite der Schicht (b) her oder durch den TrSger (a) hindurch erfolgen, wobei letzteres von Vorteil ist. 
w Hierbei ist es besonders vorteilhaft, das reflektierte Licht zu erfassen. 

Aui3erdem Ist es von ganz besonderem Vorteil, hierzu Schreib- und Leselaser zu verwenden, welche 
Laserstrahlung im infraroten WellenlSngenbereich von 630 bis 900 nm ausstrahlen. Dabei Ist es auflerdem 
von Vorteil, wenn die Schreibwellenlange X mlt der LesewellenlSnge X identisch ist oder sich nur wenig von 
ihr unterscheldet. Licht dieser WellenlSngen wird von Ublichen und bekannten Halbleiter-Lasem geliefert. 
rs Die erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmaterialien werden somit in erfindungsgemMfl bevorzugter Ver- 
fahrenswelse mit impulsmoduliertem Laserlicht der WelienlSnge X von 630 bis 900, insbesondere 740 bis 
850 nm durch den TrSger (a) hindurch beschrleben. 

Danach werden die beschriebenen Aufzeichnungsmaterialien in erfindungsgemSfl bevorzugter Verfah- 
renswelse mit Laserlicht der WeJienlSnge X von 630 bis 900, insbesondere 740 bis 850 nm von der Seite 
20 des TrSgers (a) her ausgelesen, wobei man das von der Aufzeichnungsschicht (b) reflektierte Licht erfaflt. 

Uegen die erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmaterialien als Datenplatten vor, so kflnnen fOr das 
Schreiben und Lesen digitaler Daten die Ublichen und bekannten Plattenlaufwerke verwendet werden. 
Die erfindungsgemS/ten Aufzeichnungsmaterialien weisen zahlreiche besondere Vorteile auf. 
So sind sie in einfacher Weise herstellbar, wobei ihr Eigenschaftsprofil besonders lelcht und zuverlassig 

25 reproduziert werden kann. 

Wegen der besonderen vorteilhaften Eigenschaften des den TrSger (a) aufbauenden Qemlschs lassen 
sich die TrSger (a) unter besonders materialschonenden Bedingungen spritzgieflen. Dabei kommt es zu 
einer ganz hervorragenden Abformung der Spurrillen, welche Uber die gesamte Flache des Tragers (a) 
hinweg ein konstant gutes Formprofil aufwelsen. Die TrSger (a) weisen nach ihrer Hersteliung keine thermi- 

30 sche Verformung und eine erheblich verminderte innere Spannung auf. Oberdies kann der PPE-Anteil an 
dem Gemisch unter den vom Stand der Technik her bekannten abgesenkt warden, ohne dai3 der hieraus 
hergestellte TrSger (a) eine Doppelbrechung zeigt. Die Verminderung des vergleichsweise schwierig zu 
verarbeitenden PPE-Anteils im Gemisch ftlhrt neben einer Kostenreduzierung zu einem noch schonenderen 
und exakteren Spritzguflverfahren. Dabei weisen die entsprechenden TrSger (a) dann noch immer eine 

35 hervorragende WSrmeformbestSndigkeit und DimensionsstabilitSt, einen hohen E-Modui und eine hohe 
HSrte sowie eln Su/terst geringe Wasseraufnahme auf. DarQber hinaus absorbieren sie Licht einer Wellen- 
ISnge X von Qber 600 nm in sehr geringem Umfang oder gar nicht mehr, so dafl sie sich In besonderem 
Ma/te fOr das ailgemein bevorzugte Schreiben und Lesen der Daten durch den TrSger (a) hindurch eignen. 
DarQber hinaus eignen sich die TrSger (a) auch hervorrangend fOr die Hersteliung von Audio- oder Video- 

40 Compact-Disks. Gegenstand der Erfindung sind neben den vorerwShnten laseroptischen Aufzeichnungsma- 
terialien mit einer amorphen, thermisch verSnderbaren Aufzeichnungsschicht (b) dementsprechend auch 
Audio- oder Video-Corn pact- Disks, die einen erfindungsgemSJ3en TrSger (a) der vorstehend beschriebenen 
Art aufwelsen. Bei den Compact-Disks werden die Dateninformationen nicht mlttels Laserstrahlen in Form 
von thermisch verSnderten Bereichen in eine Aufzeichnungsschicht eingeschrieben, sondern in bekannter 

45 Weise durch den Mastering- Prozefl auf den Disk Gbertragen, d.h. in den TrSger (a) des Disks eingeprSgt. 

Das "tracking "-Verhalten der erfindungsgemaflen Aufzeichnungsmaterialien ist ausgezeichnet, d.h. die 
Spurlagenservo- und Autofokussiereinrichtungen der Oblichen und bekannten Plattenlaufwerke funktionieren 
bei den erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmaterialien in sehr exakter Weise. Dabei sprechen die 
Spurlagenservo- und Autofokussiereinrichtungen auf die erfindungsgemSiten Aufzeichnungsmateriaiien 

60 sogar besser an als auf Aufzeichnungsmaterialien, welche lediglich bekannte TrSger enthalten. 

Insgesamt weisen die erfindungsgemSflen Aufzeichnungsmaterialien eine erhohte Lebensdauer auf, 
konnen mlt vergleichsweise gerlnger Laserleistung beschrieben werden und haben ein Signal-Rausch- 
VerhSltnis von Ober 45 dB. Wegen ihrer besonders hohen Bit-Dichte und Ihrer ausgesprochen niedrigen 
Bitfehlerrate eignen .slch die Aufzeichnungsmaterialien hervorrangend fOr das Aufzeichnen von Videosigna- 

65 ten. DarQber hinaus sind sie als Archivdatenplatten geeignet. 
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Beispiel und Vergl ichsversuche 

Bei den folgenden Beispielen und Vergleichsversuchen wurde die Dicke der einzelnen Schichten an 
rasterelektronenmikroskopischen Aufnahmen bestimmt. 

5 Das Signal-Rausch-Verh£ltnis wurde in bekannter Weise an Aufzeichnungsmaterialien ermittelt, welche 
mit Hllfe eines impulsmodullerten Lasers (WellenlSnge X des emittierten Lichts: 830 nm; Pulsdauer 500 ns; 
Lichtieistung: 6 mW) durch den Trager (a) hindurch beschrieben worden waren. Hierzu wurden die 
Aufzeichnungsmaterialien mit Hllfe eines Dauerstrich-Lasers (WelienlSnge X des emittierten Lichts: 780 nm; 
Lichtieistung: 0,5 mW) durch den Trager (a) hindurch gelesen. Der emittierte Leselaserstrahl wurde dabei 

70 stets mit einer relativen Geschwindigkeit von 4 m/s Ober die Aufzeichnungsschichten hinweggefuhrt Dabei 
wurde stets das von den Aufzeichnungsmaterialien reflektierte Licht erfaflt und analysiert. 

In den folgenden Beispielen und Vergleichsversuchen wurden Trager (a) verwendet, welche auf ihrer 
Oberflache konzentrische Spurrillen enthielten. Die Spurrillen dienen der exakten FOhrung der Schreib- und 
Leselaserstrahlen, welche vom laseroptischen Schreib- und Lesekopf des Plattenlaufwerks emittiert warden. 

15 Hierzu ist es notwendig, daJ3 die im laseroptischen Kopf vorhandenen Spurlagenservoeinrichtungen scharfe 
optische Signale erhalten. Diese Signale entstehen durch Beugung des vom Aufzeichnungsmaterial zu dem 
laseroptischen Kopf reflektierten Laserlichts an der Grenze zwischen "groove" und "land", wobei man zur 
Erfassung und Analyse dieser Uchtsignale die hierfUr Qblichen und bekannten Photodiodenanordnungen 
verwendet. FOr das "tracking "-Verhalten, d.h. die exakte Fuhrung, insbesondere der Leselaserstrahlen, ist 

20 es wesentlich, dafl ein hoher optischer Kontrast zwischen "land" und "groove" besthet, weil ansonsten nur 
schwache und verbrelterte oder gar keine Signale mehr erhalten werden. Letzteres ist oftmals bei be- 
schriebenen Aufzeichnungsmaterialien der Fall. Dies fUhrt aber zu einem geringen Signal-Rausch-Verhaltnis 
und erschwert das Wiederauffinden eingeschriebener Daten. Als Ma/3 fUr die GUte des "trackings" werden 
daher im allgemeinen die Breite der Signale sowie der Unterschied in der Intensity des von einem 

25 "groove" und von einem "land" reflektierten Laserlichts herangezogen. Ein zusatzliches Qualitatskriterium 
ist, ob dieser IntensltStsunterschied Qber den gesamten Durchmesser des Aufzeichnungsmaterials hinweg 
konstant und hoch ist. 

Demnach wurde im folgenden das "tracking "-Verhalten der Aufzeichnungsmaterialien Qber das Lesen 
der Materialien mit einem Leselaserstrahl (X = 780 nm; Lichtieistung: 0.5 mW) quer zu den Spurrillen 

30 ermittelt. Hierbei wurde Ober den gesamten Durchmesser des Aufzeichnungsmaterials hinweg gemessen. 
Das dabei reflektierte Laserlicht wurde mit Hilfe Oblicher und bekannter optischer Anordnungen erfaflt, 
Photodioden zugeleitet und durch geeignete eiektronische Bauelemente in elektrische Signale umge- 
wandeit, deren H6he als Funktion des Durchmessers aufge zeichnet wurde. Es wurde beurteilt, ob die 
Unterschiede zwischen der Hohe der von den "lands" erhaltenen Signale und der von den "grooves" 

35 erhaltenen Qber den gesamten Durchmesser des Aufzeichnungsmaterials hinweg konstant scharf und hoch 
waren, und es wurde aus der Beurteilung die folgende Benotung des "tracking "-Verhaltens gebildet: 

"sehr gut" scharfe Signale; hoher Unterschied zwischen den Hohen der "land"- und "groove"-Signale, 
welcher Qber den gesamten Durchmesser hinweg konstant ist; 

40 

"gut" scharfe Signale; geringer Unterschied zwischen den betreffenden SignalhShen, welcher Qber den 
gesamten Druchmesser hinweg mehr oder weniger stark variiert; 

"unbefriedigend" breite, verwaschene Signale; geringer Unterschied zwischen den betreffenden Signalho- 
45 hen; gegebenenfalls variiert dieser Unterschied auch noch Ober den gesamten Druchmesser hinweg mehr 
oder weniger stark; 

"schlecht" kein Unterschied mehr zwischen den betreffenden SignalhShen. 

so Urn zu prtlfen, ob das Beschreiben der Aufzeichnungsmaterialien eine VerSnderung in ihrem "tracking"- 
Verhalten zur Folge hatte, wurden sowohl die unbeschriebenen als auch die beschriebenen Aufzeichnungs- 
materialien in der oben erlSuterten Weise vermessen und benotet. Ergaben sich hierbei gravierende Unter- 
schiede in der "tracking "-Qualitat eines Aufzeichnungsmaterials im unbeschriebenen Zustand einerseits und 
im beschriebenen Zustand andererselts, so stellte dies einen schwerwiegenden Nachteil dar. War dieser 

55 Qualltatsunterschied, von einem hohen Niveau aus ausgehend, gerlng, so belegte dies die besondere 
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Vorteilhaftigkeit des betreffenden Aufzeichnungsmaterials. 

Der Schmelzfluflindex (MFI) der hergestellten Gemische, die ReflektivitSt (%) und die Schreibempfind- 
lichkeit (nJ) der Aufzelchnungsschichten (b) sowie die Doppelbrechung der Trager (a) wurden mit Hilfe 
Ublicher und bekannter M flverfahren ermittelt. 



Beispiele 1 bis 2 und Vergleichsversuch 1 



w 

Hersteiiung und Eigenschaften erfindungsgemafl zu verwendender Trager (a) (Beispiele 1 und 2) und eines 
bekannten TrSgers (Vergleichsversuch 1); 

Es wurden unter exakt vergleichbaren Bedingungen Gemische hergestellt, in welchen der Poly(2,6- 
75 dimethylphenylenether)-Anteil (PPE) nach der Lehre der US-A-4 373 065 nicht dazu ausreichte, die 
Orientierungsdoppelbrechung der Gemische vollstandig zu kompensieren. Die Gemische wiesen die fol- 
gende Zusammensetzung auf: 



20 

Vergleichsversuch 1 

32,5 kg radikallsch polymerisiertes Polystyroi mit einem massenmittieren Molgewicht M w von 1,65 • 10 s 
und 

25 17,5 kg Poly(2,6-dimethylphenylenether) (PPE); 



* 

30 Beispiel 1 

30,0 kg Polystyroi wie bei Vergleichsversuch 1, 

2,5 kg eines Copolymerisats_aus a-Methylstyroi (10 Gew.%) und p-Methylstyrol (90 Gew.%) mit einem 
massenmittieren Molgewicht M w von 9«10 3 und 
35 17,5 kg PPE wie bei Vergleichsversuch 1; 



40 Beispie! 2 

27,5 kg Polystyroi wie bei Vergleichsversuch 1, 

5,0 kg eines Copolymerisats wie bei Beispie! 1 und 

17,5 kg PPE wie bei Vergleichsversuch 1. 
45 Der Anteil (a 2 ) der Gemische (Vergleichsversuch 1: Polystyroi; Beispiele 1 und 2: Polystyroi plus 

Copolymerisat) wurde auf einem Zweischneckenentgasungsextruder aufgeschmoizen, und das PPE wurde 

zu der jeweiligen Schmelze als 60 %ige LSsung in Toluol hinzudosiert. 

Die Gemische wurden auf dem Zweischneckenextruder unter Entgasung bei 280 *C und einer Verweil- 

zeit von einer Minute homogenisiert, unter Reinraumbedlngungen aus dem Extruder ausgetragen und zu 
so Granuiat verarbeitet. 

Die bei 110* C vorgetrockneten Granulate wurden unter Relnraumbedingungen auf einer 90 to- 
Spritzguflmaschine und einem Speziaiwerkzeug fOr optische Speicherplatten zu Scheiben [Trager (a), 
Beispiele 1 und 2; bekannter TrSger, Vergleichsversuch 1] verspritzt. Hierbei wurden auf einer Seite der 
Trager konzentrische Spurrillen mittels einer In das Werkzeug eingelegten Nickelmatrize elngeprSgt Die 
55 Trager waren 1,2 mm dick und hatten einen Durchmesser von 130 mm; die eing prSgten Spurrillen waren 
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10 



15 



2a 



25 



70 nm tief und 0,6 am breit ("groove") mit inem Abstand von 1.6 urn Hand"). 

Tor jedes d r drei Gemische warden die Spritzguflparameter eingestellt. wobe. hauptsachhch auf 
Planaritat der TrSger und minimale Doppelbrechung zwischen gekreuzten Poffiltom opt.rn.ert wurde. Die 
Ergebnisse finden sich in Tabelle 1. 



30 



Tabelle 1 



Spritzguflparameter der Gemische und Bgenschaftsprofil der daraus hergestellten Trager 



Spritzguflparamete r und Bgenschaftsprofil d er TrSger 

Schmelzflufllndex MR nach DIN 53 735 der 
Gemische bei 300* C und einer Auflagekraft von 
5kp 

Einspritzgeschwindlgkeit der Gemische 
optimale Einspritztemperatur fUr die Gemische 
Farbe der Trager 

Maximale Doppelbrechung der Scheiben im 
Radiusbereich 25 bis 60 mm 



(g/10 min) 



(mm/sec) 
fC) 

(nm) 



Spurrillena bformung auf den Tragern 

Planlage der TrSger 
Maximale Dauergebrauchstemperatur der Trager 



( - C) 



Vgl.vers, 1 
66 



90 
350 
gelb 
15 

gut 
gut 

125 



Beispiel 1 
81 



100 
340 



gelb 



sehr gut 

sehr gut 
125 



Beispiel 2 
97 



120 
330 
hellgelb 

2 

sehr gut 

sehr gut 
125 



Wle der Vergleich zeigt sind bei den erfindungsgemSfien Tragern (a) der Beispiele 1 und 2 v,ele 
Verbesserungen gegenQber denjenigen des Vergleichsversuchs 1 eingetreten: Die Em,edngung der Sch- 
%££2 f0h 9 rte 9 zur Senkung der Einspritztemperatur und zu verringerter «^ 
Gemische Weiterhln wurde die Abformung im Werkzeug deutlich verbessert ohne da* die maximale 
SSpwto abgesenkt wurde Hervorzuheben ist besonders die drastische Vernngerung der 
Se^ auf fast nicht mehr meflbare Werte. Demnach sind I die erii^e^en 

Trager (a) (Beispiele 1 und 2) dem bekannten Trager (Vergleichsversuch 1) emdeutig uberlegen. 



35 



40 



45 



50 



Beispiele 3 bis 4 und Vergleichsversuch 2 



Herstellung und Eigenschaften erflndungsgemafler Aufzeichnungsmaterialien (Beispiele 3 und 4) und eines 
bekannten Aufzeichnungsmaterials (Vergleichsversuch 2); 

Bei 3000 Umdrehungen/min wurden auf einer Schleuderbeschichtungsanlage jeweils zwei der Trager 
(a) aus den Beispielen 1 und 2 (ffOr die Beispiele 3 und 4) sowie zwei bekannte Trager aus dem 

(«r den Vergleichsversuch 2) mit einer propanolischen Losung (4 Gew %) einer Mh 
scl^ - 700 bis 850 nm absorblerenden Farbstoff und einem Losungspolymensat aus 

und Methacryisaure beschichtet. Das GewichtsverhSltnis Farbstoff/Polymer^at war 
7oTTSstoff wurde ein Trichinocyclopropanfarbstoff verwendet Nach dem Trocknen wurden Au - 
al^nuV^atorlallen mit ca. 100 nm dicken Aufzeichnungsschichten (b) erhalten. deren Reflect ftr 
uTZ WeZZnge X = 780 nm zu 19 % bestimmt wurde (Messung in bekannter We.se durch die 

™^ Aufzeichungsmaterialien wurden mit den Farbstoffschichten nach innen sandwich- 

artia Slebt wobei eln Abstandsring von 300 urn Dicke als Abstandshalter dazwischenge egt wurde. 

Yu7^ wurden in die "grooves" der Aufzeichnungsmaterialien digitale Daten e,nge- 

schrieben. AnschiieBend wurden die Daten gelesen. 

Die hierbei erhaltenen Ergebnisse finden sich in Tabelle 2. 



55 
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Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusamm nfassen: 

Wahrend di durch die Farbstoffschicht bedingten anwendungstechnischen Eigenschaften wie Schrei- 
bempfindllchkeit und Lesesignal von den unterschiedlichen Tragern nicht beeinfluflt wurden, konnte bei den 
erfinungsgemaflen Aufzeichnungsmaterialien (Beispiele 3 und 4) eine deutliche Verbesserung der Spurfilh- 
rung beobachtet werden: Die sehr eng beschriebenen Teile des bekannten Aufzeichnungsmateriais konnten 
kaum gelesen werden, bei den erfindungsgemS/ten Aufzeichnungsmaterialien dagegen war die SpurfQhrung 
mUheios einzuhalten. 



Beispiel 5 



Hersteiiung und Eigenschaften eines erfindungsgemaflen Aufzeichnungsmateriais mit einer Aufzeichnungs- 
schicht (b) aus Tellun 

Auf einem gemSfl Beispiel 1 hergestellten Trager (a) wurde in einer Vakuumapparatur einseitig Teiiur in 
einer Schichtdicke von 50 nm aufgedampft. 

Auf einem Plattenlaufwerk wurden digitale Daten in die "grooves" eingeschrieben und anschlieflend 
ausgeiesen. Das Signal/RauschverhSltnis betrug 52 dB. 



Beispiel 6 



Hersteiiung und eigenschaften eines erfindungsgemaflen magneto-optischen Aufzeichnungsmateriais; 

Auf mehrere gemaiS Beispiel 1 hergestellte Trager (a) wurde in einer Hochvakuumapparatur eine 90 nm 
dicke AIN-Schicht aufgesputtert Anschlieflend wurde im Vakuum ein Gemisch der Zusammensetzung 2 
Gew.-Teil Nd. 18 Gew.-Teile Dy, 95 Gew.-Teile Tb und 30 Gew.-Teile Co in einer Schichtdicke von 75 nm 
. aufgebracht. Zum Schutz der magneto-optischen Aufzeichnungsschicht wurde auf diese eine 50 nm dicke 
SiOx-Schicht aufgedampft Auf einem Plattenlaufwerk wurden in die Aufzeichnungsschicht digitals Daten 
eingeschrieben und magneto-optisch ausgeiesen. Das Signal/Rauschverhaltnis war stets 50 dB. 



Vergleichsversuch 3 



Hersteiiung und Eigenschaften eines magneto-optischen Aufzeichnungsmateriais mit einem bekannten 
Trager: 

Beispiel 6 wurde wiederholt mit dem Unterschied, da/3 anstelle der erfindungsgemS/3 zu verwendenden 
Trager (a) Trager aus dem Vergleichsversuch 1 verwendet wurden. 

Die so erhaitenen Aufzeichnungsmaterialien wiesen ein Signal/RauschverhSltnis von unter 45 dB auf. 



Beispiel 7 



Hersteiiung und Eigenschaften einer Audio-Compact-Disk mit einem erfindungsgemSB zu verwendenden 
Trager (a); 

Aus dem in Beispiel 1 beschriebenen Gemisch wurden Audio-Compact-Disks hergestellt. Dazu wurde 
das Granulat vorgetrocknet und mit der gleichen Spritzguflmaschine aber einem anderen Werkzeug mit 
einer Compact-Disk-Matrize versprltzt. Die erhaitenen Trfiger (a) hatten einen Durchmesser von 100 mm 
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und waren frei von Doppelbrechung. 

Die leicht gelben Trager (a) wurden im Vakuum mit einer dtlnnen Aluminium-Schicht bedampft und mit 
einem Schutzlack Oberzogen. In einem handelsQblichen Gerat wurden die Compact-Disks abgespielt; 
irgendwelche Unterschiede zu den Ublichen Polycarbonat-Platten hinsichtilch der WledergabequalitSt kon- 
s nten nicht festgestellt w rden. 



AnsprUche 

io 1. FiSchenformiges, mehrschichtiges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterial mit 

a) einer oder mehreren Schichten aus einem optisch kiaren und isotropen, homogenen, von Orientierungs- 
doppeibrechung freien Gemisch von Poly(2,6-dlmethylphenylenether) (PPE) mit einem Styrolpolymerisat ais 
Trager und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch veranderbaren Aufzeichnungsschicht, 

is dadurch gekennzeichnet. daJ3 die den dimensionsstabilen TrMger bildende Schicht (a) 

ai) eine Oder zwei strukturierte. OberflSchen aufweist, wobei die Strukturen im Mikrometer-und/oder 
Submikrometerbereich liegen, 

20 und aus einem solchen PPE, mindestens ein Styroipolymerisat sowie gegebenenfalls Zusatzstoffe enthal- 
tenden Gemisch gebildet wird, in dem der Gehalt von PPE Im Bereich von 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf 
das Gemisch, liegt und In dem 

a 2 ) derjenige Anteil des Gemischs f bei dem es sich nicht urn PPE handeit, bezogen auf diesen Anteil (az), 
26 a2i) 0,1 bis 8 Gew.% an Cyanoethylengruppen und/oder 

a22) 1 bis 60 Gew.% an 1-Methyl-1-phenyl-ethylengruppen und/oder 
823) 1 bis 60 Gew.% an 4*Methylphenyl-ethylengruppen und/oder 
a24) 0,01 bis 10 Gew.% an Gruppen der allgemeinen Forme! I 

Rl 
I 

-CH 2 -C- 

C=0 I, 
O 

j 2 



worin R 1 ein Wasserstoffatom oder einen Methylrest und R 2 einen Ci- bis Cio-Alkyl-, Cs- bis C 8 -Cyc!oalkyi- 
40 oder einen C6- bis Cio-Arylrest bedeutet, 
enthSlt, mit der MaiSgabe, daB 

a2s) gieichgOltig ob eine oder mehrere der Gruppen (a2i) bis (a 2 *) und darUber hinaus gegebenenfalls auch 
noch Zusatzstoffe In (a2) enthalten sind, der Anteil (a2> in Jedem Fall einen Gehalt an Phenyiethylengruppen 
von nicht kleiner als 40 Gew.% aufweist. 
45 2. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da/J das den Trager (a) bildende 
Gemisch neben dem PPE sowie gegebenenfalls den Zusatzstoffen Styrolcopolymerisate enthalt, in denen 
die Gruppen (a2i), (a22>. (823) und/oder (a2*) sowie die Gruppen (a 2 s) als statistisch verteilte Monomerein- 
heiten vorliegen. 

3. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dafl die statistischen Styrolcopoly- 
60 merisate ein zahlenmittleres Molgewicht M „ im Bereich von 2#10 3 bis 3«10 5 aufweisen. 

4. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, da/3 in den statistischen 
Styrolcopolymerisaten neben den Phenyiethylengruppen (a2 5 ) die Gruppen (822) und/oder (a 2 3> vorliegen. 

5. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl das den Trager (a) bildende 
Gemisch neben dem PPE sowie gegebenenfalls den Zusatzstoffen Styrolcopolymerisate enthMIt, in denen 

65 die Gruppen (a 2 i), (a 2 2), (a 23 ) und/oder (a 2 *) sowie die Gruppen (a 2 s) in Form einheitiicher oligomerer oder 
polymerer Blocke vorliegen, welche in Form von Block- oder Pfropfmischpolymerlsaten miteinander 
verknOpft sind. 



30 



35 
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6. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet dafl in dem Anteil (as) des Gemi- 
schs die Gruppen (a2i), (822), (a23) und/oder (a24) die Monomereinheiten von oligomeren oder polymeren 
Homo- Oder Copolym risaten Oder von Block- Oder Pfropfmlschpolymerisaten bilden, die separat hergestellt 
und dann einem Polystyrol hinzugefGgt wurden. 
5 7. Aufzeichnungsmaterlal nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet dafl in dem Anteil to) d s Gemi- 
schs die Gruppen (822) und (823) die Monomereinheiten eines oligomeren, statistischen Copoiymerisates 
bilden, das separat hergestellt und dann einem Polystyrol hinzugefOgt wurde. 

8. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 6 oder. 7, dadurch gekennzeichnet dafl das den Trager (a) 
bildende Gemisch aus PPE. Polystyrol, einem statistischen a-Methylstyrol-p-Methyistyrol-Copolymerisat mit 

10 einem zahlenmittleren Molgewicht M n im Bereich von 5*10 3 bis 1,5«10* sowie gegebenenfalis Zusatzstof- 
fen besteht. 

9. Aufzeichnungsmaterlal nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet dafl der Anteil 
(a2> des Gemischs, bezogen auf diesen Anteil, 0,1 bis 10 Gew.% an Zusatzstoffen, wie Antioxidantien, 
Weichmachern, Schmiermitteln und Farbstoffen, welche in dem Gemisch rnolekulardispers verteilt sind und 

75 Licht der WellenlSnge X von 720 bis 1000 nm nur schwach oder gar nicht absorbieren, enthSIt 

10. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet dafl der Trager (a) in einer seiner 
Oberfl§chen (ai) konzentrische Oder spiralfSrmige Spurrlllen oder andere zur Fuhrung von Laserstrahlen 
geeignete Strukturen aufweist und aus einem Gemisch aus, bezogen auf dieses Gemisch, 

20 34 bis 40 Gew.% PPE und 

60 bis 66 Gew.% des Anteils fe) 

aufgebaut ist, wobei der Anteil fo) dieses Gemisches, bezogen auf (a2), aus 

25. 68,7 bis 96,889 Gew.% Polystyrol eines massenmittleren Molgewichts M w von uber 8«10 4 

3 bis 25 Gew.% eines statistischen Copolymerisats, das bezogen auf seine Menge, 2 bis 98 Gew.% an a- 
Methyjstyrol und 98 bis 2 Gew.% p-Methylstyrol einpolymerisiert enthSIt und ein massenmittleres Molge- 
wicht M w von 7*1 0 3 bis 2«10* aufweist 
0,1 bis 6 Gew.% eines Weichmachers, insbesondere Wei/36), 

30 0,01 bis 0,1 Gew.% eines Antioxidans, insbesondere tert-Butylkresoi, und \ 

0,001 bis 0,2 Gew.% eines Farbstoffs. welcher Licht der Wellenlange X > 720 nm nur schwach oder gar 

nicht absorbiert 

besteht 

11. Flachenformiges, mehrschichtiges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterial mit 

35 a) einer oder mehreren Schichten aus einem optisch klaren und isotropen, homogenen, von Orientierungs- 
doppelbrechung freien Gemisch von Poly(2,6-dimethylphenyienether) (PPE) mit Polystyrol als Trager 
und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch veranderbaren Aufzeichnungsschicht, 
dadurch gekennzeichnet, da£ die den dimensionsstabilen TrMger bildende Schicht (a) 
40 (ai) eine Oder zwei strukturierte Oberflachen aufweist wobei die Strukturen im Mikrometer-und/oder 
Submlkrometerbereich liegen, 

und aus einem solchen PPE und Polystyrol enthaltenden Gemisch gebildet wird, in dem der Gehalt an PPE 
im Bereich von 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf das Gemisch, liegt und in dem 

a2> derjenige Anteil des Gemischs, bei dem es sich nicht urn PPE handelt aus, bezogen auf diesen Anteil 
45 (a 2 ), 

1 bis 30 Gew.% mindestens eines oligomeren statistischen a-Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerisats, 
0 bis 10 Gew.% an Zusatzstoffen sowie 
dem Restzu 100 Gew.% aus Polystyrol besteht. 
50 12. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet dafl das den Trager (a) 
bildende Gemisch aus, bezogen auf dieses Gemisch, 34 bis 40 Gew.% PPE und 60 bis 66 Gew.% des 
Anteils <a2) besteht. 

13. Aufzeichnungsmaterial nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, da0 das a-Methylstyrol- 
p-Methylstyrol-Copolymerisat ein zahlenmlttleres Molgewicht M „ von 5»10 3 bis 1.5»10* aufweist. 
55 14. Aufzeichnungsmaterial nach einem der AnsprQche 11 bis 13, dadurch gekennzeichnet dafl das or 
Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerlsat ein massenmittleres Molgewicht im Bereich von 6«10 3 bis 
2,5«10* f insbesondere im Bereich von 7*10 3 bis 2»10 4 < aufweist 
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15. Aufzeichnungsmaterial nach einem der Ansprtiche 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dafl das o- 
Methylstyroi-p-Methylstyrol-Copolymerisat, bezog ri auf das Copolymerlsat, 2 bis 98 Gew.% an a-M thyl- 
styrol und 98 bis 2 Gew.% an p-Methyistyrol einpolymerisiert enthSlt. 

16. Aufzeichnungsmaterial nach eln m der Ansprtiche 11 bis 15. dadurch gekennzeichnet, dafl das o- 
5 Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerisat in dem Anteil (32) in einer Menge von 4 bis 23 Gew.%, bezogen 

auf (a2), enthalten 1st. 

17. Aufzeichnungsmaterial nach einem der Ansprtiche 11 bis 16, dadurch gekennzeichnet. dafl in dem 
den Trager (a) bildenden Gemisch 0,1 bis 10 Gew.%, bezogen auf den Anteil (a 2 ), an Zusatzstoffen, wie 
Antioxidantien, Weichmachern, Schmiermitteln und Farbstoffen, welche in dem Gemisch molekulardispers 

10 verteilt sind und Licht der WellenlSnge X von 720 bis 1000 nm nur schwach Oder gar nicht absorbieren, 
enthalten sind. 

18. Audio- Oder Video-Compact-Disk mit einem dimensionsstabllen Informationstrager mit einer struktu- 
rierten OberflSche mit die Informationen enthaltenden Strukturen im Mikro- und/oder Submikrometerbereich 
und mindestens einer auf der strukturierten Oberflache befindlichen Uberzugs- und/oder Schutzschicht, 

75 dadurch gekennzeichnet, dafl der Informationstrager (a) aus einem optischen klaren und isotropen, homoge- 
nen Gemisch von Poly(2,6-dimethylphenylenether) (PPE) mit einem Styrolpolymerisat gebildet wird, wobei 
der Gehait an PPE In diesern Gemisch im Bereich von 25 bis 45 Gew.%, bezogen auf das Gemisch, liegt 
und wobei der Anteil (a 2 ) des Gemisches, der nicht PPE 1st, bezogen auf diesen Anteil (a 2 ), 
a 2 i) 0,1 bis 8 Gew.% an Cyanoethylengruppen und/oder 

20 a22> 1 bis 60 Gew.% an 1-Methyi-1-phenyJ-ethylengruppen und/oder 
a 2 3> 1 bis 60 Gew,% an 4'-Methylphenyl-ethylengruppen und/oder 
a2*) 0,01 bis 10 Gew.% an Gruppen der allgemeinen Formel I 



25 



30 



V 

-CH 2 -C- 

C=0 I, 
I 

I 



worin R 1 ein Wasserstoffatom Oder einen Methylrest und R 2 einen Ci- bis Cio-Alkyh Cs- bis Cs-Cycloalkyl- 
oder einen Ce- bis Cio-Arylrest bedeutet, 
35 enthSIt, mit der Maflgabe, dafl 

a 2 s) gleichgultig ob eine Oder mehrere der Gruppen (a2i) bis <a2*) und dartiber hinaus gegebenenfalls auch 
noch Zusatzstoffe in (a 2 ) enthalten sind, der Anteil (a 2 ) in jedem Fall einen Gehait an Phenylethylengruppen 
von nicht kleiner als 40 Gew.% aufweist. 

19. Audio- Oder Video-Compact-Disk nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafl das den 
40 Informationstrager (a) bildende Gemisch neben dem PPE sowie gegebenenfalls den Zusatzstoffen Styrol- 

Copolymerisate enthalt, in denen die Gruppen (a 2 i), (a22), (a 2 3) und/oder (a2*) sowie die Gruppen (a 25 ) als 
statistisch verteilte Monomereinhelten vorliegen. 

20. Compact-Disk nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dafl die statistischen Styroicopolymeri- 
sate ein zahienmittieres Molgewicht M n im Bereich von 2«10 3 bis 3»10 5 aufweisen. 

45 21. Compact-Disk nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dafl in den statistischen 
Styrolcopolymerisaten neben den Phenylethylengruppen (a 2 s) dfe Gruppen (822) und/oder (823) vorliegen. 

22. Compact-Disk nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafl das den InformationstrSger (a) 
bildende Gemisch neben dem PPE sowie gegebenenfalls den Zusatzstoffen Styroicopolymerisate enthait, in 
denen die Gruppen (a2i), (a2 2 ), (a 2 3) und/oder (a2*) sowie die Gruppe (a2s) in Form einheitlicher oligomerer 

50 oder polymerer BIScke vorliegen, welche in Form von Block- Oder Pfropfmischpoiymerisaten miteinander 
verknUpft sind. 

23. Compakt-Disk nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dafl in dem Anteil (a 2 ) des Gemischs 
die Gruppen (a2i), (a 2 2), (a23> und/oder (a24.) die Monomereinhelten von oligomeren oder polymeren Homo- 
oder Copolymerlsaten oder von Block- oder Pfropfmischpoiymerisaten bild n, die separat h rgesteilt und 

55 dann einem Polystyrol hinzugeftlgt wurden, 

24. Compakt-Disk nach Anspruch 23, dadurch g kennzeichnet, dafl in dem Anteil fo) des G mischs 
die Gruppen (a 22 ) und(a 23 ) die Monomerelnhelt n eines oligomer n, statistischen Copolymerisates bilden, 
das separat hergestellt und dann einem Polystyrol zugemischt wurde. 
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25. Compact-Disk nach Anspruch 23 Oder 24, dadurch gekennzeichnet. dafl das den Informationstrager 
(a) bildende Gemisch aus PPE. Polystyro^ einem statistischen a-Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolyrnerisat 
mit einem zahlenmittleren Molgewicht M „ im Bereich von S^IO 3 bis 1,5»10* sowie gegebenenfails 
Zusat2Stoffen besteht. 

5 26. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 18 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daiJ der Anteil (a 2 ) 
des Gemischs, bezogen auf diesen Anteil, 0.1 bis 10 Gew.% an Zusatzstoffen. wie Antioxidantien, 
Weichmachern, Schmiermitteln und Farbstoffen, weiche in dem Gemisch molekulardispers verteiit sind und 
Licht der Wellenlange X von 720 bis 1000 nm nur schwach Oder gar nicht absorbieren, enthait 

27. Compact-Disk nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, da/3 der Informationstrager (a) aus 
10 einem Gemisch aus 

34 bis 40 Gew.% PPE und 

60 bis 66 Gew.% des Anteils (a 2 ) 

is aufgebaut ist, wobei der Anteil (a 2 ) dieses Gemisches, bezogen auf (a 2 ), aus 

68,7 bis 96,889 Gew.% Polystyrol eines massenmittleren Molgewichts M w von Ober 8«10* 
3 bis 25 Gew.% eines statistischen Copolymerisats. das bezogen auf seine Menge, 2 bis 98 Gew.% an a- 
Methylstyrol und 98 bis 2 Gew.% p-Methylstyroi einpolymerisiert enthalt und ein massenmittleres Molge- 
20 wicht M w von 7«10 3 bis 2*10* aufweist, 

0,1 bis 6 Gew.% eines Weichmachers, insbesondere WeiflSI, 

0,01 bis 0,1 Gew.% eines Antioxidans, insbesondere tert.-Butylkresol, und 

0,001 bis 0,2 Gew.% eines Farbstoffs, welcher Licht der Wellenlange X > 720 nm nur schwach oder gar 
nicht absorbiert, 
25 besteht. 

28. Audio- oder Video-Compact-Disk mit einem dlmensionsstabilen Informationstrager mit einer struktu- 
rierten OberflSche mit die Informationen enthaltenden Strukturen im Mikro- und/oder Submikrometerbereich 
und mindestens einer auf der strukturierten Oberflache befindlichen Oberzugs- und/oder Schutzschicht 
dadurch gekennzeichnet, dafl der Informationstrager (a) aus einem optischen kiaren und isotropen. homoge- 

30 nen Gemisch von Poly(2,6-dlmethy!pehnylenether) (PPE) mit Polystyrol gebildet wird, wobei der Gehalt an 
PPE in diesem Gemisch im Bereich von 25 bis 45 Gew.%. bezogen auf das Gemisch. liegt und wobei der 
Anteil (a 2 ) des Gemisches, bei dem es sich nicht urn PPE handelt, aus, bezogen auf diesen Anteil (a 2 ), 

1 bis 30 Gew.% eines oiigomeren statistischen a-Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerisats, 
35 0 bis 10 Gew.% an Zusatzstoffen sowie 
dem Rest zu 100 Gew.% aus Polystyrol 

besteht. 

29. Compact-Disk nach Anspruch 28, dadurch gekennzeichnet dafl das den Informationstrager (a) 
40 bildende Gemisch aus, bezogen auf dieses Gemisch, 34 bis 40 Gew.% PPE und 60 bis 66 Gew.% des 

Anteils (a 2 ) besteht. 

30. Compact-Disk nach Anspruch 28 oder 29, dadurch gekennzeichnet, dafl das a-Methylstyrol-p- 
Methylstyrol-Copolymerisat ein zahlenmittleres Molgewicht M n im Bereich von 5«10 3 bis 1,5*10* aufweist. 

31. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 28 bis 30, dadurch gekennzeichnet, dafl das a- 
45 Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerisat ein massenmittleres Molgewicht im Bereich von 6W10 3 bis 

2,5»10 4 , insbesondere im Bereich von 7«10 3 bis 2«10\ aufweist 

32. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 28 bis 31, dadurch gekennzeichnet da/3 das «- 
Methylstyrol-p-Methylstyrol-CopoIymerisat. bezogen auf das Copolymerisat, 2 bis 98 Gew.% an a-Methyl- 
styrol und 98 bis 2 Gew.% an p-Methylstyrol einpolymerisiert enthSlt. 

so 33. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 28 bis 32, dadurch gekennzeichnet, da/3 das o- 
Methylstyrol-p-Methylstyrol-Copolymerisat in dem Anteil (a 2 ) in einer Menge von 4 bis 23 Gew.%. bezogen 
auf (a 2 ), enthaiten ist 

34. Compact-Disk nach einem der AnsprOche 28 bis 33, dadurch gekennzeichnet. daJ5 in dem den 
Informationstrager (a) bildenden Gemisch 0.1 bis 10 Gew.%, bezogen auf den Anteil (a2), an Zusatzstoffen, 
55 wie Antioxidantien, Weichmachern, Schmiermitteln und Farbstoffen, weiche in dem Gemisch molekulardi- 
spers verteiit sind und Licht der WellenlSnge X von 720 bis 1000 nm nur schwach oder gar nicht 
absorbieren, enthaiten sind. 
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© Flachenfdrmiges, mehrschichtiges, laseroptisches Aufzeichnungsmaterial. 



@ Flachenformiges, mehrschichtiges, laseropti- 
sches Aufzeichnungsmaterial, mit 

a) einem optisch klaren und isotropen, homo- 
genen, von Orientierungsdoppelbrechung freien Tra- 
ger und 

b) mindestens einer amorphen, thermisch ver- 
anderbaren Aufzeichnungsschicht, wobei der Trager 

(a) 

a0 eine oder zwei strukturierte OberflSchen airfweist, 
wobei die Strukturen im Mikrometer-und/oder Submi- 
krometerbereich liegen, 

00 und aus einem Gemisch von Poly{2,6-dimethylphen- 
^ylenether) (PPE) mit mindestens einem Styrolpoly- 
0>merisat gebildet wird, wobei der Gehait an PPE in 
Odiesem Gemisch etwa 25 bis 45 Gew.%, bezogen 
*^auf das Gemisch, betrSgt und wobei 
CO 

Oa2) derjenige Anteil des Gemischs, bei dem es sich 
M nicht urn PPE handelt, bezogen auf diesen Anteil, 
O 

q^i) 0,1 bis 8 Gew.% an Cyanoethylengruppen 
mund/oder 

a 2 2) 1 bis 60 Gew.% an 1-Methyl-1-phenylethylen- 
gruppen und/oder 



a 2 s) 1 bis 60 Gew.% an 4'-Methylphenyl-ethylen- 
gruppen und/oder 

a 2 *) 0,01 bis 10 Gew.% an Gruppen der allgemeinen 
Formel I 



I 

-CH 2 -C- 



I 

O 



I, 



worin R 1 ein Wasserstoffatom oder einen Methylrest 
und R 2 einen Ct- bis Cio-Alkyl-, Cs- bis C 8 - 
Cycloalkyl- oder einen Cs- bis Cio-Arylrest bedeutet, 
sowie auf alle FSlle 

a 2 s) mindestens 40 Gew.% an Pheny lathy len-Grup- 
pen enthSlt. 

Femer werden Audio- oder .Video-Compact- 
Disks beansprucht, die einen entspr chend aufge- 
bauten Trager enthaiten. 
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